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Novel peelable paint compsn. consists of at least one 
poly-ester-methane (I) in aq. dispersion; pref. containing a separating 
agent (II); optionally a thickening agent (III). It may also contain 
other additives such as pigments, fillers, antifoam agent, 
plasticisers, dispersants etc. Specifically claimed are such compsns. 
containing in addn. a neutron-absorbing agent, intended for 
deactivation of surfaces contaminated by radio-nucleides. 

I is obtained by poly-addn. of at least one di-isocyanate onto a 
polyester made by polycondensation of at least one diacid onto at least 
one diol. II may be a polysiloxane; a natural or synthetic paraffin 
wax; a polyol; or a polyol ester. Ill is chosen from cellulosic 
derivs., alkaline polyacrylates; polysaccharides; and polyurethane 
thickeners. The composition contains pref. 30-80 wt.% dry matter. 

USE/ADVANTAGE - Use of the claimed compsns. to protect and clean 
surfaces is specifically claimed. They are more durable and can be 
peeled more readily from a wide variety of surfaces than prior-art 
materials. @(llpp Dwg.No.0/0)§ 
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(54) Compositions de peinture pelable at leur application a la protection et au nettoyage da surfaces. 



(57) Cene composition de peinture pelable. formulae en phase 
aqueuse. comprend urte dispersion aqueuse <fau moins un 
potyester-urethanne. ledrte dispersion presentent un taux de 
matieres seches allsnt de 30 a 60 % en poids environ. La 
peUbilite du Bm de peinture obtenu a partir de cette composi- 
tion peut evarrtageusement aire amMoree par (association su 
poryrnere preen* d'au moins un agent de separation, choisi 
notamment psrmi las potysaoxanes simples, modifies ou com- 
bine*: les cires de paraffine: et las polyols et attars de 
poiyols. L "invention pone egalement sur la protection et le 
nettoyage de surfaces de toutes formes et de toutes natures. 
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COMPOSITIONS DE PEIMTURE PELABLE ET LEUR APPLICATION A LA 
PROTECTION ET AU NETTOYACE DE SURFACES. 

La presente Invention porte sur une composition de 
pelnture pelable, alnsl qua son application a la protection 
temporal re et/ou au nettoyaga da surfaces de toutes formes 
et de toutes natures. 

Les compositions de pelntures pelables soht en 
effet des pelntures que l'on applique sur des surfaces que 
l'on veut protAger temporalrement , notamment pendant le 
transport ou 1' exposition des articles, et/ou que l'on veut 
nettoyer. La pelnture, une fols appllquee, seche pour 
donner un film protecteur <revetement) que l'on peut retlrer 
quand on le desire en le decollent par un bord et en le 
detacbant d' un seul tenant par une traction. Les 
poussieres, la salete et les contaminants en tous genres, 
qui se trouvalent sur la surface alnsl protegee, se trouvent 
alors pleges en sous-face du film detache. 

Comma applications de ces pelntures pelables, on 
peut done mentlonner la protection temporal re de surfaces de 
divers types, notamment de surfaces netalllques <acler 
lnoxydable, aluminium, etc. ) ou en mat lares plastlques, ces 
surfaces pouvant etre revetues, par exemple, par des 
pelntures ou vernls. Ces applications concernent de 
nombreux domalnes lndustrlels, comme par exemple, 1' Indus- 
trie automobile, pour la protection d* elements de csrros- 
series, 1' Industrie du meuble, pour la protection d' elements 
de mobllier. On peut egalement mentlonner le nettoyage de 
toutes ces surfaces, qu'elles solent ou non planes ; alnsl, 
les pelntures pelables peuvent convenlr au nettoyage 
d' elements sculptes ou moules. 

Par allleurs, avec le developpement de 1' Industrie 
nuclealre, les revetements pelables permettent de proteger. 
temporalrement, de manlere preventive, des locaux et 
elements risquant d'etre contanlnes. De manlere curative, 
on envisage egalement, avec la composition de pelnture 
pelable de la presente Invention, de rtallser une decontaml- 
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nation des surfaces polluees par des radionuclides, qui 
sont, de la bam facon, fixes puis transferes de la surface 
des parols polluees sur l'envers du film pelable lorsque 
celul-cl est detache. 
5 D' out res applications, besees sur ce prlnclpe de 

nettoyage par fixation at transfert da contaminants 
mlcroscoplques ou macroscoplques, peuvent ega lament etre 
envlsagees dans d'autras domalnes, tels que ceux de la 
mlcroblologle, de 1' elect ronlqua de precision, de 

10 1' Industrie egro-allmentaire, etc. 

Jusqu'a present, pour former des pelntures et 
vernls pelables, on utlllsalt des constltuants poly meres, 
tels que le poly (chlorure de vlnyle), le butyral poly- 
vinyllque, des derives celluloslques, des polyethylenes de 

15 foible masse moleculaire ou en melange avec une quant ite 

approprlee de parafflnes chlorees, ces constltuants etant 
solublllses dans de bons solvants, comma las cetones, les 
hydrocarbures chlores et les hydrocarbures aromat iques, en 
presence d' une quant'lte extremement Import ante de 

20 plastlflant. 

Cependant, lorsqu' 11 faut conclller le caractere 
pelable du revet ement fllmogene avec d'autres contraintes 
llees notamment a 1' hygiene, la securlte ou la protection de 
1* environnement , on peut employer des varlantes en phase 

25 aqueuse, comme des melanges d' emulsion de cire de parafflne 

et d' emulsion vinyllque (homopolymere d' acetate de vlnyle ou 
copolymere acetate de vlnyle-ester malelque), en plastlflant 
ces melanges par des esters lourds, comme le phtalate de 
dlbutyle, ou par des polyols, comme la glycerine. 

30 Cependant, 11 est connu que la plast 1 f lcat Ion des 

polymere6 en emulsion n* est pas toujours souhaltable, d' une 
part, parce qu' apres sechage du film, elle entralne un 
collant superflclel Important, et, d* autre part, a plus long 
terme, du fait que le plastlflant s'ellmlne progressl vement , 

35 le film retrouve alors 6es proprletes de rlgidlte et 

d* adherence. 
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Cea lnconvfinient s 6e trouvent surmontes lorsque 
l'on met en oeuvre des emulsions d'elastomere de poly- 
urethenne. En effet, certelnes emulsions de polyurethanne 
ont la capaclte de conserver longtemps leurs proprietes de 
souplesse, sans presenter de collant superflclel. Par 
allleurs, laurs proprl*t«s meconlques de resistance 6 la 
traction sont parfols tres eievees. 

Selon la present e Invention, on utilise ce type 
d* emulsion en phase aquause, mala contralrement aux 
composition* de pelnture generalement proposees Jusqu' lcl, 
on cholslt, comme constituent polymer e de la pelnture 
pelable, non pas una emulsion de polyether-urethanne. mals 
une emulsion de polyester-urethenne, qui conduit, d* une 
facon aurprenante, a des proprletes de pelage tout a fait, 
remarquables sur des fonds reputes tres absorbents comme le 
bols. le clment, le platre ou 1* amlante-clment ou autres 
compositions renfermant du clment. Alnsl, etant donne la 
dlverslte des supports suscept.lbles d'etre recouverts par un 
revetement pelable, on mesure l'lnterfit de pouvolr disposer 
d' une formulation qui solt A la fols en phase aqueuse et 
pelable, sans traltement prealable, sur des fonds me me tres 
absorbents. 

La prtsente Invention a done d' abord pour objet 
une composition de pelnture pelable, formuiee en phase 
25 aqueuse, caracterlsee par le fait qu'elle comprend une 

dispersion aqueuse d' au molns un pol yest er-urethanne, ladlte 
dispersion presantant un taux de matieres seches allant de 
30 a 80% en polde environ. 

La palablllte du film de pelnture obtenu 6 partlr 
de cette compoaltlon peut avantageusement fit re ameiloree par 
l'assoclatlon au polymfcre preclte d'au molns un agent de 
separation. Le rapport en polds de la dispersion aqueuse de 
polyester-uretha-^ne & 1' agent de separation en l'etat est 
generalement comprls entre 99,9:0.1 et 20:80. et notamment, 
35 entre 95:5 et 50:50. 
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Lea dispersions aqueuses de polyester-urethanne 
sont cholsles notamment parml les dispersions polymeres 
resultant de la polyaddltlon d'au molns un dllsocyanate 
allphatlque, cycloallphat lque et/ou aromatlque sur un 
polyester resultant de la polycondensatlon d'au molns un 
dlaclde sur au molns un dlol. 

Parml les dllsocyanates allphatlques, on 
mentlonne, a tltre d« exemple, 1- hexamethylene dllsocyanate. 
le dllsocyanato-2,6 hexanoate de methyle. le t rlmet hyl-2. 2, 4 
ou -2.4.4 hexamethylene dllsocyanate ; parml les lso'cyanates 
cycloallphat lques. on peut mentlonner l'lsophorone 
dllsocyanate . le 4. 4' -dlcyclohexylmethane dllsocyanate. le 
1.3-bls(lsocyanatomethyl)cyclohexane ; et comme poly- 
lsocyanates aromatlques, on peut clter. entre autres. le 
toluene dllsocyanate. le xylene dllsocyanate. le 
4.4'-dlphenylmethane-dllsocyanate. Ces polylsocyanates sont 
mis en oeuvre. solt seuls. solt en melanges, solt encore 
sous forme d'adducts. 

Pour l'obtentlon des polyesters, on utilise, par 
example, des dlols derives de l'oxyde d' ethylene et de 
l'oxyde de propylene, c'est-a-dlre 1' ethyleneglycol. le 
dlethyleneglycol, le trlethyleneglycol. le propylene- 
glycol-1.2. le dlpropyleneglycol ; on peut le cas echeant 
utlllser aussl le butyleneglycol-1, 3, le butanedlol-l. 4. 
l'hexanedlol-l, 6, le neopentylglycol <dimethyl-2, 2 
propanediol- 1.3) e t des alcools contenant des atomes 
d' azote, tels que la dlethanolamlne ; comme dl-acldes. on 
utilise par exemple 1'aclde adlplque. 1'aclde ou 1'anhydrlde 
phtallque. alnsl que 1'aclde sebacique. 

Les polyesters-urethannes des dispersions selon 
1' invention peuvent en outre comporter des groupements 
hydrophllee. favorlsant la stabllite de la dispersion. 

De preference, on utilise un polyester-urethanne 
qui est obtenu par polyaddltlon d' un dllsocyanate 
allphatlque comme 1 ■ hexamet hylene dllsocyanate. sur un 
polyester obtenu par polycondensatlon d'aclde adlplque et 
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d' ethylene-glycol comae coaposaats prlnclpaux. 

L' agent de separation, aglssent conae adjuvant 
d* anti-adherence et lntrodult. comae lndlquA cl-dessus. pour 
faclllter la pelablllte du film depose a partlr de la 
composition selon 1* Invention, est cholsl parml des composes 
generelement prAcohlses pour amellorer l'atat des surfaces 
des films de pelnture per abalssement de la tension 
superf lclelle, ce qui permet, aux falbles concentrations, de 
redulre le phenomena de bullege. de cpeaux d* orange* et de 
"trous d' eplngles". Cependant. en augmentant la concentra- 
tion de cet addltlf par rapport a celle generelement 
utillsee pour amellorer l'etat de surface du film, on 
observe que 1' adherence du film sur son support est redulte. 
C'est cet effet secondalre qui est mis a profit dans la 
present e Invention. 

Les agents de separation sont cholsls notemment 
parml les polyslloxanes simples, modifies ou combines ; les 
cires de parafflnes ; et les polyols et esters de polyols. 

Les polyslloxanes simples, modifies ou combines, 
presentent la part lcularite d'etre extremement efflcaces 
comae agents de separation lorsqu' lis sont surdoses, c'est- 
A-dire A des concentrations au molns Ageles A 11 en polds 
par rapport a la composition. A tltre d' example de tels 
polyslloxanes, on peut aentlonner les dlmethylpolyslloxenes 
de bas polds moieculalre, c'est-A-dlre de vlscoslte comprise 
entre 50 et 50 OOO centlpolses environ. 

Les clres de parafflnes, naturelles ou 
synthetlques, que l'on peut utlliser comae agents de 
separation sont, par exemple, des emulsions a base de 
polyethylene oxyde et/ou de parafflnes dures. De t el les 
emulsions de clres aglssent prlnclpaleaent A la surface des 
films, pour en amellorer la resistance A l'eau et A la 
rayure, male leur sur-dosage permet de rAdulre 1* adherence 
du film. 

Quant aux polyols et esters de polyols, qui 
peuvent egalement etre utilises comme agents de separation. 
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on peut clter. 6 tltre d'exemples. le glycerol, le stfiarate 
de glycerol et le monooleate de glycerol. 

Par allleurs. la composition selon 1' Invention 
peut renfermer au molns un agent epalsslssant. cholsl 
notamment parml les derives eel luloslques. les polyacrylates 
alcallns. les polysaccharides ou les epalsslssant s 
polyurethannes. La quantlte d' epalsslssant sera sufflsante 
pour une mlse a viscoslte convenable, c'est-a-dlre environ 
0, 5 a 5 poises a 10 000 s" 1 . 

La composition selon 1' Invention peut renfermer 
d'autres addltlfs usuels. comae les pigments, les charges, 
les agents ant 1 mousse, les agents de coalescence, les 
dlspersants, les bactericides, les agents moulllants, et les 
agents- antlgel. 

15 Les compositions selon 1* Invention peuvent 

renfermer de 30% * 70* environ en polds de matleres non- 
volatlles (taux de matleres seches). 

Enfln, suivant un mode de realisation partlcu- 
llerement lnteressant de 1' Invention, la composition qui en 
fait l'objet est utile pour la deactivation de surfaces 
fortement polluees par des radionuclides. Pour cet 
objectlf, elle peut renfermer, encore que cela ne solt pas 
nficessalre. au molns un agent absorbeur de neutrons, comme 
le carbure de bore et/ou l'oxyde de gadolinium, ou certains 
25 agents complexants, comme l'aclde ethylenedlamlne- 

tetracetlque, et/ou l'aclde citrlque. 

La preparation des compositions de pelntures 
pelables selon 1* Invention s'effectue d" une manlere 
classlque. Par exemple, on peut lndlquer le mode operatoire 
suivant pour une composition comportant divers addltlfs : 
dispersion des matleres mlnerales (pigments et charges) dans 
un milieu de dispersion sufflsamment vlsqueux. constltufi. 
par exemple. par un agent mouillant et une partle dec 
epalsslssants ; puis Incorporation dans cette dispersion de 
celle de polyester-urethanne ; et enfln. Incorporation des 
addltlfs complement aires. 



20 



30 



35 



2634774 



La composition de pelnture selon 1' Invention 
«' applique sur les supports de la manlere habltuelle, a la 
brosse ou au rouleau ou encore au plstolet Airless ou au 
plstolet pneumatlque, en une ou plusleurs couches. 
L'epalsseur totale est generalement comprise entre 100 um « 
♦00 UB <fllm sec). Le temps de sechage avant de pouvolr 
proceder au pelage est generalement d'au minimum 2 heures. 
dans des conditions normales de temperature et d'humldlte. 

On peut egalement appllquer. entre deux couches, 
une armature de renfort, tlssee ou non tlssee. a base de 
fibres de werre. Les proprletes mecanlques du film 
resultant en seront amellorees et son pelage, facillte. 

L' Invention porte egalement sur 1' appl lcat Ion de 
la composition de pelnture pelable telle que deflnle cl- 
dessus. a la protection et au nettoyage de surfaces de 
toutes formes et de toutes natures. 

Pour mleux lllustrer la present* invention sans 
aucunement en llmlter la portfie. on en dAcrlra cl-apres un 
exeipple de realisation. Dans cet example, les. parties et 
pourcentages sont donnes en polds. sauf Indication 
contralre. 

Exemple 

On prepare la formulation aulvante : 

Eau 

- 100 

Epalsslssant celluloslque commercial Is* sous la 
designation "NATROSOL 250 HMBR" par la 
Socl« to HERCULES 



* 



Ammonlaque a 22* 2 

Moulllant anlonlque commercialise sous la deslgna- 
tlo.n -TRITON GR7» par la Soclet* ROHM a HAAS .... 2 
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Monoleate da glycerol .> l0 

Comblnalaon antl-mousee a bate da polyelloxane 

commercial laee aoua la denomination "DREVPLUS 

TS 4380-par la Soclete DREW AMEROID 20 

Foraol a 30% 2 

Oxyda da tit ana 25 

Emulalon poiyeeter-urethanne ellphatlque 

(extrelt aac : AOX ; pH 6,5-7,5) commercial lsee 

aoua la denomination "IMPRANIL DLN" par la 

Soclata BAYER 755 

Emulalon anionique de clra polymerlaee at modi flee 

comaerclallaee aoua la denomination "AQUACER 533" 

par la Soclete CERA CHEMIE bV 30 

Epalaalaaant polyacryl lque reticule commercialise 

aoua la denomination "PRIMAL ASE 60- par la 

Soclete ROHM a HAAS 7 

E8U 43 
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On dlaaout 1' epalaalaaant celluloalque dans les 
100 partlea d' eau. aoua agitation, a vlteaaa moderee. A la 
aolutlon obtenue, on ajoute. dana l'ordre, 1 • ammonlaque. le 
moulllant anlonlqua, le monooleate da glycerol, la 
comblnaiaon ontl-mouaae et le formol. Dans le melange alnsl 
obtanu. :n dlaperse A vltesse raplde. les 25 parties d' oxyde 
de tltane. On complete ensulte, sous agitation a vltesse 
35 moderee, par : 
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las 779 parties da la dlaparalon aquausa da polyaatar- 
urathanna j at ^~ 1 ' ^> 

las' 30 part las da l'aaulalon da clra ; at 
on ajuata anfln la vlaeoalta avac las 50 partial du malanga 
5 aau-apalsslssant aeryllqua. 

On obtlant alora una coaposltlon da paint ur a 
palabla, d'aspaet satlna, prata a l'emplol at qui praaanta 
una bonna stablllta au atockaga. 

Catta composition a ata appllquaa a la brossa sur 
10 dlffaranta supports dont 1' aolanta-claant at la bols 

const ltualant las aubatrata las plus poraux. Apraa eachaga, 
la palaga a, dans tous laa caa, ata axtranamant faclla. 
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BEVENDI CATIONS 

1 - Composition de pelnture pelable, formulae en 
phase aqueuse, caracterlsee par le fait qu'elle comprend une 
dispersion aqueuse d'au molns un polyester-urethanne. ladlte 
dispersion present ant un taux de nat lares seches allant de 
30 a 80% en polds. 

2 - Composition selon la revendlcat Ion 1, 
caracterlsee par le fait qu' au polyester-urethanne est 
assocle en outre au molns un agent de separation. 

3 - Composition selon la revendlcat Ion 2, 
caracterlsee par le fait que le rapport en polds de la 
dispersion aqueuse de polyester-uretahnne a 1' agent de 
separation en l'etat est comprls entre 99,9:0,1 et 20:80. 

4 - Composition selon 1' une des revendlcat ions 1 a 
15 3. caracterlsee par le fait que le polyester-urethanne est 

obtenu par la polyaddltlon d'au molns un dllsocyanate 
allphatlque, cycloallphatlque ou aromatlque, sur un 
polyester obtenu par polycondenset lo*\ d'au molns un dlaclde 
sur au molns un dlol. 
20 5 - Composition 6elon 1' une des revendlcat ions l a 

*, caracterlsee par le fait que le polyester-urethanne <^de la 
dispersion comporte des groupements hydrophlles non-lonlques 
ou anlonlques. 

6 - Composition selon 1' une des revendlcat ions 2 a 

5, caracterlsee par le fait que 1' agent de separation est 
cholsl parml les polyslloxanes simples, modifies ou 
combines; les clres de parafflnes natural lea ou 
synthetiques; et les polyols et esters de polyols. 

7 - Composition selon 1' une des revendlcat Ions l a 

6, caracterlsee par le fait qu'elle renferme au molns un 
agent epalsslssant cholsl parml les derives celluloslques, 
les polyacrylates alcallns, les polysaccharides et les 
epalsslssants polyurethannes. 

8 - Composition selon l'une des revendlcat Ions 1 a 

7, caracteris*e par le fait qu'elle renferme en outre au 
molns un adjuvant cholsl parml les pignents. les charges. 
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les agents antlmousse, l*s<plast If lant 8, les dlspersenta, 
les bactericides, les agents moulllents et les agent6 
ant lgel. 

9 - Composition selon Tune des-'f evendlcat Ions 1 a 
5 8, destinee a la desactlvatlon da surfaces fortement 

polluees par des radionuclides, caracterleee par le fait 
qu'elle renferme en outre au mo Ins un agent ebsorbeur de 
neutrons. • 

10 - Application d' une composition de peinture 

10 pelable telle que deflnle a l'une des rsvendlcatlons 1 a 9 a 
la protection et au nettoyage de surfaces. 
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